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aii-dessous de lui, dans certains vides laisses sur ses bords. Dans tons
ces cas les faces nouvelles n'apparaissent pas. II est bon quelquefois
de faire un pen deborder le cristal par le papier vers les extremites.

En presence de tons ces faits, il est difficile de meconnaitre que
1'im cles principaux r6les cles matieres dissoutes on en suspension
dans la liqueur an moment de la cristallisation pourrait etre d'alterer
les rapports d'accroissement des cristaux suivant leurs trois dimen-
sions ; ce serait un effet plutot physique que chimique. Les rapports
d'attractions inutuelles des molecules salines, suivant leurs differents
cotes, seraient changes, et les nouveaux rapports entre les nombres de
particules deposees dans Funite de temps permettraient Fexistence ou
Fabsence cle certaines faces parmi celles qui sont compatibles avec la
forme primitive du corps.

Une forme cristalline quelconque est en effet compatible avec un
grand nombre de faces secondaires que les lois de symetrie et de
derivation des faces permettent d'assigner a Favance. On pent meme
imaginer la forme en question, associee par la pensee aux faces
elenientaires de toutes les formes dites secondaires; mais celles-ci
peuvent n'etre pas compatibles avec les modes d'accroissement parti-
culiers du cristal, et tel mode donnerait de preference telle forme on
mieux telle coinbinaison de formes simples; tel autre mode fournirait
telle autre conibinaison. L'influence des matieres etrangeres pourrait
avoir pour resultat d'amener ces modifications dans les modes d'ac-
croissement, et du moment ou, par des effets physiques quelconques,
on forcerait le cristal a devier des lois de sa formation, speciales a
telles conditions de la cristallisation, on pourrait produire le m6me
resultat que par les matieres etrangeres presentes dans la liqueur.

Je suis Men loin d'attacher a ces considerations une valeur
exageree. Si une circonstance fortuite ne m'avait oblige a les faire
connaitre, je les aurais suivies, pendant tres loiigtemps encore, avant
de publici* les faits qui s'y rapportent. Plus on vieillit dans Fhabitude
de la recherche de la verite, plus on eprouve le besoin d'atteindre a
une perfection toujours, helas! bien relative. Au demeurant, nos hypo-
theses sont toujours bonnes quand on les prend comme des instru-
ments capables de clonner des idees pour varier et multiplier les
experiences.

Formiate de strontiane.

J'ai essaye de faire Fapplication des restiltats precedents a la
solution cl'ime question qui offre beaucoup d^ntei-et, et qui se lie a
Fhistoire cristallographique dii quartz, ce mineral extraordinaire.river, par exemple, que le cristal,
